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fsj (57) Abstract: The invention a high temperature resistant component made of an alloy, in particular a nickel -based -super alloy in 
the following composition and expressed in weight percentage: 9-13 % Cr, 3-5 % W, 0,5-2,5 % Mo, 3*5 % Al, 3-5 % Ti, 3-7 % Ta, 
O 1-5 % Re, upto 2000 ppm of a solidification promoter (Sn), the remainder being nickel. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein hochtemperaturbestandiges Bauteil aus einer Legiening, insbesondere eine Ni- 
ckel-Basis-Superlegiening in folgender Zusammensetzung in Gewichtsprozcnt: 9-13 % Cr, 3*5 % W, 0,5-2,5 % Mo, 3-5 % Al, 3-5 
% Ti, 3-7 % Ta, 1-5 % Re, bis 2000 ppm Festigkeitsforderer (Sn), Rest Nickel. 



